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Patentanspriiche 



1. Wasserlosliche, nicht austrocknende Stempelf arben fiir 
Stempelkissen und Dauerstempel, enthaltend reduzierbare 
Farbstoffe. 



2. Wasserlosliche, nicht austrocknende Stempelf arben fiir 
Stempelkissen und Dauerstempel nach Anspruch 1, deren Far- 
ben durch Reduktionsmittel Farbwechsel ergeben , enthaltend 
einen reduzierbaren und einen nicht reduzierbaren Farbstoff. 

3. Stempelf arben nach Anspruch 1 oder 2, die auswaschbar und 
mit Wasser abwischbar sind. 

4. Stempelf arben nach einera der Anspruche 1 - 3, enthaltend 
Losungsvermittler fur die entsprechenden Farbstoffe. 

5. Stempelf arben nach einem der Anspruche 1-4, die Zusatze 
von organischen Sauren, anorganischen Sauren und/oder sauren 
Salzen zur Stabilisierung der reduzierenden Farbstoffe ent- 
halten. 



6. Stempelf arben nach einem der Anspruche 1-5, enthaltend 

anorganische Salze zur Erhohung der Reduktionsgeschwindigkeit 
bei der Anvendung von Reduktionsmitteln ublicher Loschstifte. 
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Wasserlosliche , reduzierbare Stempelf arben 



Die Erfindung betrifft wasserlosliche, reduzierbare Stempelf ar- 
ben, mit denen Farbreaktionsef f ekte erzielt werden konnen. 

Bekannte Stempelf arben haben den Nachteil, daB sie meistens 
nicht wasserloslich sind und somit verschmutzte Stellen auf 
glatten und por5sen Untergrtinden nur schwer entfernbar sincU 
Der Grund fur die Wasserunloslichkeit liegt in der Anwendung 
von Olios lichen Farbstoffen und Pigmenten in den ublichen Stem- 
pelf arben.. Der Nachteil der schwierigen Entfernbarkeit ublicher 
Stempelf arben ist besonders im Bereich von Stempelspielen und 
Stempelmotiven fur Kinderstempel nachteilig. 

Gegenstand der Erfindung sind die in den Patentanspruchen be- 
schriebenen wasserloslichen , reduzierbaren Stempelf arben. 

Die erf indungsgemafien Stempelf arben zeigen die Nachteile iibli- 
cher Stempelf arben nicht und lassen sich miihelos von Handen , po- 
r5sen und glatten Untergrtinden und Text i lien entfernen. Die leich- 
te Entfernbarkeit erfolgt durch Anwendung von Wasser oder redu- 
zierend wirkenden Substanzen speziell den in handelsublichen 
Tintenloschstif ten eingesetzten Reduktionslosungen. 

Die erf indungsgemafien Stempelf arben zeigen bei Anwendung der 
ublichen Tintenloschstif te Farbreaktionen, die durch Kombination 
von reduzierbaren Farbstoffen und nicht reduzierbaren Farbstoffen 
erzielt werden. Die aus der Kombination <ier Farbstoffe resul- 
tierende Farbmischung verandert sich bei Anwendung von Reduktions- 
mitteln in Richturig der Farbe des nicht reduzierbaren Farbstoffs. 
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Somit ist es moglich, mit einer Stempelf arbe und einem Stempel- 
abdruck durch Anwendung von Tintenloschstif ten zweifarbige Mo- 
tive herzustellen. Dieser Farbeffekt findet besonders bei Kin- 
dern Interesse, zu Zwecken von Lernspielen, Spiel und SpaB und 
Verzierung von Gebrauchsgegenstanden jeder Art, sowie Verziexun- 
gen, die nach entsprechender Zeit wieder entfernt warden sollen. 

Als Reduktionsmittel fur die erf indungsgemaB einsetzbaren, redu- 
zierbaren Farbstoffe kommen iibliche Reduktionsmittel in Frage, 
wie sie fur Tintenloschstif te benutzt werden. Beispielsweise 
k5nnen als Reduktionsmittel Sulf itlosungen eingesetzt werden. 

Die erfindungsgemaBen Stempelf arben enthalten reduzierbare und 
nicht reduzierbare Farbstoffe in Mischungen aus Glycerin und 
Polyathylenglykolen. Die Stempelf arben enthalten Losungsver- 
mittler fiir die Farbstoffe auf der Basis von hoherwertigen. lang- 
kettigen Alkoholen oder Pyrrolidonderivaten. 

Zur Stabilisierung der reduzierbaren Farbstoffe gegen Verblassen 
der reduzierbaren Farbstoffe werden den Stempelf arben anorgani- 
sche Oder organische Sauren oder saure Salze zugesetzt. 

Zur Erhohung der Reduktionsgeschwindigkeit bei Anwendung von Tin- 
tenloschstif ten werden den erf indungsgemMBen Stempelf arben anor- 
ganische Salze zugesetzt. 

Im folgenden wird ein Beispiel fur eine erf indungsgemafie Rezep- 
turmoglichkeit angegeben: 

Reduzierbare Farbstoffe 1-4 Gew.-% 

nicht reduzierbare Farbstoffe 1-2 Gew.-% 

Glycerin 10 - 30 Gew.-% 

Polyathylenglykole 30 - 60 Gew.-% 

L6sungsvermittler / z. B. lang- 
kettige, mehrwertige Alkohole mit 

4 - lO C-Atomen oder Pyrrol idone - 1 - 3 Gew.-% 
Stabilisatoren, z . B . organische 

oder anorganische SSuren 1 - 2 Gew.-% 



Reduktionsbeschleuniger , z . B. 
anorganische Salze , wie Magnesium- 
chlorid, Calciumchlorid, Kaliurasulf at 



1 - 3 Gew.-% 
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Als reduzierbare Farbstoffe kommen insbesondere folgende Farb- 
stoffe in Fra-je: Basacry If arbstof f e der Fa. I3ASF , Duasynsaure- 
und Tinten-F::>vbstoffe der Fa. Hoechst und Bayer. 

Als nicht reciuzierbare Farbstoffe koirmen alle Farbstoffe in Be- 
tracht, die in Bereich der Biiro- , Papier- und Schreibv/arenindu- 
strie Ublich :;ind. 

Im folgenden sind einige spezielle Rezepturbeispiele z-ur Erlau- 
terung der Erfindung aufgefuhrt. Alle Teile beziehen sich, sofern 
nicht anders angegeben auf das Gewicht. 



Beispiel 1 

Blaue Stempelf arb e 

55 Teile Pol ,Mthylenglykol Molekulargewicht 400 
35 Teile Glycerin 85 %ig 

2 Teile WeinsSure, kristallisiert 

4 Teile Magnesiumsulf at 

4 Teile reduzierbarer , wasserloslicher blauer Farbstoff, z. 3. 

Tintenblau BJTN (Hoechst, C.J. Acid Blue 93, 42730) oder 
Duasynsaure blau VF-UF (Hoechst, C.J. Acid Blue 1,42045). 

Ein Stempelacdruck dieser Farbe lafit sich durch Sulf itlosungen , 
wie sie in ublichen Tintenioschstif ten enthalten sind, entfernen. 



Beispiel 2 

Rote Stempelf arbe 

Wie im Beispiel 1 beschrieben, als Farbstoffe koirmen 
Basacrylbrillantrot X4G konz (BASF, C. J- Basic Red 14} oder 
Astrarot 3 C- 125 % (Bayer, C.J. Basic Red 28) oder 
Sandozylbril lantrot BL4G 

zum Einsatz. Mit Sulf itlosungen erfolgt eine Er.tfMrbung eines 
Abdrucks dieser Stempel f arbe . 
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Beispiel 3 

Grune Stempelfarbe 

Wie im Beispiel 1 beschrieben. Als Farbstoffe kommen 
Malachitgrun 3xn (BASF) oder 

Astramalachit grun N (Bayer, C.J. Basic Green 4) oder 
Remacrylgrun 3B (Hoechst, C.J. Basic Green 4, 4 2000) 
zum Einsatz. Mit Sulfitlosungen erfolgt Entfarbung eines Abdrucks 
dieser Stempelfarbe. 



Beispiel 4 

Schwarze Stempelf arbe 

Wie im Beispiel 1 beschrieben. Als Farbstoffe kommt ein Gemisch 
aus 

1 Teil Basacrylbrillantrot X4R (BASF) 
4 Teile Remacrylgrun 3B (Hoechst 

1,8 Teile Basacrylgelb X-RL (BASF, C.J. Basic -Yellow 49) und 
1 Teil Basacrylblau X-3GL <BASF , C.J. Blue 41) 
zum Einsatz. 

Mit Sulfitlosungen erfolgt eine Entfarbung eines Abdrucks die- 
ser Stempelf arbe. 



Beispiel 5 

Stempelf arbe, deren Abdrucke nach Anwendung von Sulfitlosungen 
einen Farbumschlag von Blau nach Tiirkis ergeben. 

Wie im Beispiel 1 beschrieben. Als reduzierbarer Farbstoff kommt 
Duasynsaureblau VF-UF bzw. Tintenblau BJTN und als nicht redu- 
zierbarer Farbstoff Spezialviolett S4BNS (Bayer) zur Anwendung. 



Beispiel 6 

Stempelf arbe, deren Abdrucke nach Anwendung von Sulfitlosungen 
einen Farbumschlag von Rot nach Gelb ergeben. 
Wie im Beispiel 1 beschrieben. 

030062/0455 
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Als Farbstoff kommt Spezial-Crocein MOOS (Bayer) und Spezial~ 
Orange GX (Bayer) zum Einsatz. 

Beispiel 7 

Stempelf arbe , deren Abdrucke nach Anwendung von Sulf itlosungen 
einen Farbumschlag von Schwarz nach Grun ergeben. 

Wie im Beispiel 1 beschrieben. Es kommt eine Farbstoff mischung 
aus 

Spezialviolett S4BNS (Bayer) 
Duasynsaureblau VF-UF (Hoechst) 
Spezialcrocein MOOS (Bayer) 
Spezialgelb S (Bayer) 
zum Einsatz. 

Als Bleichf liissigkeit dient eine Losung aus 
80 Teilen Wasser 
20 Teilen Glykol 

1 Teil PolySthylenglykol MG 400 

3 Teilen Natronlauge 3 %ig 

8 Teilen Natriumpyrosulf it 

5 Teilen Na/K- Tart rat 




030062/0455 



_2927006A1J_> 



19* 



DialogWeb Records 



Page 1 of 1 



DialogWeb™ 

6/19/1 DIALOG(R)File 351:Derwent WPI (c) 2005 Thomson Derwent. All its. reserv. 

003141649 

WPI Acc No: 1981-02193D/ 198103 

Water-soluble removable stamping ink compsn . - contg. 

reducible dye, opt. non-reducible dye and pref . solubiliser, stabiliser 
and reduction accelerator 

Patent Assignee: KREUZER-W GMBH (KREU-N) 
Inventor: BUCHHOLZ G 

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001 
Patent Family: 

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week 

DE 2927006 A 19810108 198103 B 

Priority Applications (No Type Date) : DE 2927006 A 19790704 
Abstract (Basic) : DE 2927006 A 

Water-soluble, non-drying stamping inks, for stamping pads and 
permanent stamps, contain reducible dyes. Inks, contg. dyes undergoing 
colour changes with reducing agents, pref. contain a reducible and a 
non-reducible dye. The inks pref. also contain (i) solubilisers for the 
dyes, (ii) organic acids, inorganic acids and/or acid salts for 
stabilising the reducing dye and (iii) inorganic salts to increase 
reduction rate on using standard deleting pencils contg. reducing 
agents . 

The inks can be washed out and wiped off with water from hands, 
porous and smooth surfaces and textiles. 
Title Terms: WATER; SOLUBLE; REMOVE; STAMP; INK; COMPOSITION; CONTAIN; 
REDUCE; DYE; OPTION; NON; REDUCE; DYE; PREFER; SOLUBLE; STABILISED; 
REDUCE; ACCELERATE 
Derwent Class: A97; G02 

International Patent Class (Additional) : C09D-011/02; C09D-017/00 
File Segment: CPI 

Manual Codes (CPI/A-N) : A12-D05; G02-A04A 

Plasdoc Codes (KS) : 0013 0231 1279 1588 2575 2812 2855 

Polymer Fragment Codes (PF) : 

*001+ 011 028 04- 147 198 336 532 537 656 659 670 688 720 



Derwent WPI (Dialog® File 35 1): (c) 2005 Thomson Derwent. All rights reserved. 



©1997-2005 Dialog, a Thomson business - Version 2.5 



h ttp ://ww w .di alogweb .com/cgi/docum ent ?req= 1 1 09 1 02 1 643 5 1 



2/22/2005 



THIS RAGE BLANK (usptoj 



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 



Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

□ FADED TEXT OR DRAWING 

□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 



U LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 



IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 



BEST AVAILABLE IMAGES 




THIS PAGE BLANK ojspto) 



